Attorney's Docket: 2000DE439 
Serial No.: 10/035.522 
Art Unit 11/09/01 
Response to Office Action of 4/9/03 

Please replace Table 5 beginning on page 15 after paragraph [0041] and continuing to 
page 16, with the following amended Table 5: 

Table 5: Wear Scar in test oil 1 




100 ppm in test oil 1 

Example 

Additive 

WS 1.4 

Friction 

27 

without 

679 urn 

0.40 

28 

100 DDm A 

396 urn 

0.20 

29 

100 ppm B 

284 urn 

0.16 

30 

100 ppm C 

302 um 

0.16 

31 

100 ppm D 

332 um 

0.18 

32 

100 ppm E 

381 um 

0.18 

33 

100 ppm F 

395 um 

0.20 

34 

100 ppm G 

374 um 

0.17 

35 

100 ppm H 

367 um 

0.19 

36 

100 ppm I 

367 urn 

0.19 

37 (comp.) 

100 ppm K 

346 um 

0.18 

38 (comp.) 

100 ppm L 

420 um 

0.20 

39 (comp.) 

100 ppm tall oil fatty acid 

433 um 

0.21 

40 (comp.) 

100 ppm oleic acid 

443 um 

0.21 


2 


